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Abstract of EP07621 97 

- In colour photographic material with a base and red-, green- and blue-sensitive Ag halide (AgX) 
emulsion layers and opt. light-insensitive layers, at least one of the layers contains a combination of 2- 
phenyl-4-(2-hydroxyphenyl)-1 ,3,5-triazine(s) of formula (I) as UV absorber and low-mol. or polymeric oil 
former(s) (II) contg. acid gps.; in which R<1>, R<3> = H, halogen, OH, SH, alkyl, aryl, alkoxy, aryloxy, 
acyloxy, alkylthio, arylthio, -NR<5>R<6>, alkoxycarbonyl, carbamoyl or sulphamoyl; R<2> = H, OH, 
halogen or alkyl; R<4> = alkyl, alkoxy, alkylthio, aryloxy, arylthio or an opt. substd. phenyl gp. of the 
formula; R<5> = H, alkyl or aryl; R<6> = H, alkyl, aryl, acyl, alkoxycarbonyl, carbamoyl, sulphamoyl or 
sulphonyl; m, n, o = 1 , 2, 3 or 4. 
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(54) Fotograf isches Aufzeichnungsmaterial 

(57) Ein farbfotografisches Aufzeichnungsmaterial mit mindestens einer SilberhaJogenidemulsionsschicht, das in 
mindestens einer seiner Schichten eine Kombination aus mindestens einem UV-Absorber der Formel I und mindestens 
einem niedermolekularen Oder polymeren sfluregruppenhaltigen Olbildner, z.B. der Formel T-(R 21 -(Q 1 )p] q -X 21 -OH (II) 
enthait, weist eine verbesserte Absorption fur UV-Licht auf. 




OH N N 



a) 



In Formel I bedeuten 



o> 

CM 
CD 

O 

Q. 

UJ 



R 1 und R 3 H, Halogen, Hydroxy, Mercapto. Alkyl. Aryl, Alkoxy, Aryloxy, Acyloxy, Alkylthio. Arylthio, -NR 5 -R 6 , Alkoxy- 
carbonyl, Carbamoyl Oder Sulfamoyl; 



R 2 
R 4 



R 5 



H, Hydroxy, Halogen oder Alkyl; 

Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Aryloxy, Arylthio oder einen Rest der Formel 

„2 



(R) 0 



H, Alkyl oder Aryl; 
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R 6 H, Alkyl, Aryl, Acyl. Alkoxycarbonyl, Carbamoyl, Sulfemoyl Oder Suifonyl; 

m, nundo 1,2, 3 Oder 4, 

wobei mehrere Reste R 1 , R 2 und R 3 gleich Oder verschieden sind; 
In Formel II bedeuten: 

X 21 




T H oder ein Segment eines Polymergerustes; 

Q 1 undQ 2 -O-oder-NR 22 -; 

R 21 Alkylen Oder Arylen; 

R 22 H, Alkyl Oder Aryl; 

p, qundr Ooderl. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein fotografisches Aufzeichnungsmaterial das in einer lichtempfindlichen Silberhalogenid- 
emulsionsschicht und/oder einer nicht-lichtempfindlichen Schicht einen UV-Absorber und einen Olbildner enthait. 

Es ist bekannt, farbige fotografische Bilder durch chromogene EntwicWung herzustellen, d.h. dadurch, daG man 
bildmaGig beiichtete Silberhaiogenidemulsionsschichten in Gegenwart geeigneter Farbkuppler mittels geeigneter farb- 
bildender Entwiddersubstanzen - sogenannter FarbentwicWer • entwickeft, wobei das in Ubereinstimmung mil dem Sil- 
berbild entstehende Oxidationsprodukt der EntwicWersubstanzen mit dem Farbkuppler unter Bildung eines 
Farbstoffbildes reagiert. AIs FarbentwicWer werden gewOhnlich aromatische, primSre Aminogruppen enthaltende Ver- 
bindungen, insbesondere solche vom p-Phenylendiamintyp, verwendet. 

Es ist auch bekannt, daG die durch chromogene EntwicWung erzeugten Bildfarbstoffe in unterschiedlichem Aus- 
maG unter dem EinfluG der Umweltbedingungen gewisse VerSnderungen erleiden. Besonders auffailig ist dies, was die 
Einwirkung von Licht und insbesondere UV-Licht betrifft. 

Aus EP-A 0 520 938, EP-A 0 530 135 und EP-A 0 531 258 ist es bekannt, Hydroxyphenyltriazin-UV-Absorber mit 
Hilfe hochsiedender LGsungsmittel in Gelatineschichten zu dispergieren. 

Hydroxylphenyltriazin-UV-Absorber zeichnen sich durch eine hohe Lichtstabilitat und einen hohen spezifischen 
ExtinWionskoeffizienten in verdunnter LOsung aus der deutlich hfiher ist als der der ublicherweise eingesetzten Hydro- 
xyphenylbenztriazo!-UV-Absorber. Die Dispergierung in Gelatineschichten mit Hilfe der ublichen hochsiedenden 
LGsungsmittel fDhrt jedoch zu einer deutlichen Erniedrigung der spezifischen Extinktionskoeffizienten. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Olbildner bereitzustellen, die die Absorptionseigenschaften von Hydro- 
xyphenyltriazin-UV-Absorbern verbessern. 

Es wurde gefunden, daG die Absorptionseigenschaften von mit hochsiedenden LOsungsmitteln emulgierten Hydro- 
xyphenyltriazin-UV-Absorbern verbessert werden kfinnen, wenn als hochsiedende Lflsungsmittei (Olbildner) Verbin- 
dungen mit mindestens einer SSuregruppe verwendet werden. 

Gegenstand der Erfindung ist ein ferbfotografisches Aufzeichnungsmaterial mit einem SchichttrSger und darauf 
angeordnet mindestens einer rotempfindlichen Silberhalogenidemulsionsschicht, mindestens einer grunempfindlichen 
Silberhalogenidemulsionsschicht, mindestens einer blauempfindlichen Silberhalogenidemulsionsschicht und gegebe- 
nenfalls weiteren nicht-lichtempfindiichen Schichten, das in mindestens einer seiner Schichten einen UV-Absorber ent- 
hait, dadurch gekennzeichnet, daG es in mindestens einer seiner lichtempfindlichen Oder nicht-lichtempfindlichen 
Schichten eine Kbmbination aus mindestens einem UV-Absorber der folgenden allgemeinen Forme! I und mindestens 
einem niedermolekularen oder polymeren sSuregruppenhattigen Olbildner enthait: 




worin bedeuten 

R 1 und R 3 H, Halogen, Hydroxy, Mercapto, Alkyl, Aryl, Alkoxy. Aryloxy, Acyloxy, Alkylthio, Aryithio. -NR 5 -R 6 , Alkoxy- 
carbonyl, Carbamoyl oder Sulfamoyl; 

R 2 H, Hydroxy, Halogen oder Alkyl; 

R 4 Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Aryloxy, Aryithio oder einen Rest der Formel 
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R 2 



-a 



(R 3 ) 0 



10 

R 5 H, Alkyl Oder Aryl; 



15 



R 6 H, Alkyl, Aryl, Acyl, Alkoxycarbonyl, Carbamoyl, Sulfamoyl Oder Sulfonyl; 

m, n und o (gleich oder verschieden) 1 , 2, 3 oder 4, 



und worin mehrere Reste R 1 , R 2 und R 3 gleich oder verschieden sind. 
Die Alkyl- und Arylgruppen kflnnen weiter substrtuiert sein. 
20 Bei den niedermolekularen oder polymeren sSuregruppenhaltigen Olbildnern handelt es sich insbesondere urn 
Verbindungen der Formel II 



T-[R 21 -(Q 1 )p] q -X 21 -OH (||), 



25 worin bedeuten: 
X 21 



so ?i 9 9 o 



35 



II 

C — ■ — S — « — s — oder — p 

n i 



M T H oder ein Segment eines Polymergerustes; 

Q 1 undQ 2 -O-oder-NR 22 -; 

R 21 Alkylen oder Arylen; 

45 

R 22 H, Alkyl oder Aryl; 

p, q, und r (gleich oder verschieden) 0 Oder 1. 

so Die durch R 21 dargestellten Alkylen- und Arylenreste und die durch R 22 dargestellten Alkyl- und Arylreste entharten 
bis zu 20 C-Atome und kannen ihrerseits weitere Substituenten tragen. Beispiele solcher Substituenten sind Halogen- 
atome, Hydroxylgruppen, Alkoxygruppen, Acyloxygruppen, Alkoxycarbonylgruppen, Acylaminogruppen, Carbamoyl- 
gruppen, Harnstoffgruppen, weitere Sauregruppen und Alkylseitenketten. Insbesondere kOnnen Alkyl- und 
Alkylengruppen durch Sauerstoffatome unterbrochen sein. 

55 In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung steht T (in Formel II) fur H und q fur 1 . In diesem Fall handelt 
es sich urn niedermolekulare sauregruppenhaltige Olbildner mit mindestens 10 C-Atomen. Beispiele solcher niedermo- 
lekularer Olbildner sind im folgenden angegeben (Verbindungen 11-1 bis 11-19). 



4 



EP 0762 197 A1 



n-i 



C 2 H 5 



o 

II 

HO-P— (O-CH— CH-C 4 H 9 ) 2 



10 



n-2 



O O.H„ 
(HO) 2 -P-0— CH— CH-C e H 17 



15 



II-3 



~ P T°-^3~ CsHl1 " t 



20 



25 



30 



II-4 



II-5 



H 



HO-P-(N-C 12 H 25 ) 2 



(HO) 2 P-C 18 H 37 



35 



II-6 



HO— P 



' C 8 H 17 



0-C 8 H 17 



40 



45 



II-7 
II-8 



HOS0 2 -C 16 H 33 



H0 3 S-CH-CH-C 1D H 21 



50 



55 
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H-9 HO,S— "VnH-CO-CH. 



11' '23 



10 



11-10 



H0 3 S-^3" 0 "- C '3 H -- i 



n-n 



15 



20 



11-12 



H0 3 S-N— (CH-CH-C^ 



H0 2 S 




NH-CO-CHj-CHj-CHj-O-C,^ 



NH-CO-CH 2 -CH 2 -CH 2 -0-C 4 H 9 



25 



11-13 H0 2 S-C 18 H 37 



II-14 H0 2 C-C 17 H 35 



30 



H-15 HO^ ^OH 

i-H 27 C 13 -0 2 C COOH 



35 



40 



n-16 



,COOH 



H,,C. 



37 w ie 



COO-CH. 




'/ w 



45 



11-17 



r^V C00H c h 

X/^ CO — N — (CH,— CH— 



(CH-CH— CJ-y, 



so 



11-18 H,,C„-0,C 



25^1 2" > - / 2 u X/^s^/ COjH 




H0 2 C ^C0 2 -C 12 H 25 
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11-19 



5 




10 

In einer anderen bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung stent T (in Formel I!) fur ein Segment eines Polymer- 
gerOstes. Es handelt sich dann bei dem erfindungsgema8 verwendeten sauregruppenhaltigen Oibildner um ein Poly- 
mer mit wiederkehrenden Struktureinheiten (Segmenten), die mindestens eine Gruppe der Forme! 

15 

-[R 21 -(Q 1 )p]q-x 21 -OH 

enthalten, wobei q vorzugsweise fur 0 steht. Geeignete Polymere sind Copolymerisate Oder Polykondensations- Oder 
Polyadditionsprodukte mit einer Saurezahl von 1 0 bis 200, vorzugsweise 40 bis 1 50. Beispjele fur geeignete Monomere 
20 mit sauren Gruppen bei Copolymerisaten sind: Acrylsaure, Methacrylsaure, Itaconsaure, Methacylamidundecansaure, 
Maleinsaure, Fumarsaure, Vinylphosphonsaure, Vinylsulfbnsaure, 2-Acryiamido-2-methylpropansulfbnsaure, Sulfoe- 
thylmethacrylat, Vinylbenzoesaure, Methacrylamidopropylphosphat, Styrolsulfbnsaure, Acrylamidohexancarbonsaure, 
Bernsteinsaurehalbester von Hydroxyalkylacrylaten Oder -metnacrylaten, Phthalsaurehalbester von Hydroxyalkylacry- 
laten oder -metnacrylaten. 

25 Beispiele fur Comonomer ohne saure Gruppen sind Glycidylmethacrylat N(rn-Hydroxyphenyl)methacrylamid, 2- 
Hydroxyethylacrylat, 2-Phenyl-1-vinylimidazol, 2-Hydroxypropylacrylat, N-lsopropylacrylamid, N-(1,1-Dimethyl-3-dime- 
thylaminopropyI)acrylamid, 2-Methyl-1-vinylimidazol, 1 -Vinylimidazol, N-Vinyl-e-caprolactam, g-Methansultonamidosty- 
rol, N-Methylmethacrylamid, Methacrylamid, N-(3-Oxo-n-biityl)maleinimid, Maleinimid, N-(2-Aminoethyl)meth- 
acrylamidhydrochlorid, 2-Hydroxyethylmethacrylat, Methacryloylharnstoff, N-(3-Aminopropyl)methacrylamidhydrochlo- 

30 rid, N-(2-Amino-2-methylpropyl)methacrylamid, Acrylnitril, a-Chloracrylnitri!, Methacrylntoil, N-(2-Hydroxypro- 
pyl)methacrylamid, N-Acryloylpiperidin, N-Vinylsuccinimid, N-Vinylphthalimid, 2-Hydroxypropylmethacryiat, 2-(5-Ethyl- 
2-pyridyl)ethylacrylat, N-(3-Methacryloyloxypropyl)thioharnstoff, N-Vinyl-2-pyrrolidon, e-Aminostyrol, 2-(N,N-Dibutyl- 
amino)ethylacry!at, N-(4-Vinylphenyl)thioharnstoff, 3-Acrylamido-2-oxotetrahydrothiophen > N-(4-Methacryloyloxyphe- 
nyl)methansulfonamid, 1 J-Dicyan-4-[N-(t-butyl)-N-(2-methacryloyloxyethylamino)-1,3-butadien, N-fe-Sulfamoylphe- 

35 nyl)maleinimid, N-Methacryloyl-0-toluensulfonamid. N-(4-Vinylpheny0-N'-methylthioharnstoff, 2-Acrylamido-2-hydroxy- 
methyl-1,3-propandiol, N,N-Dimethylmethacry!amid, N-Methylacrylamid, 2-Ureidoethylvinylether, N-Methacry!oyl-N'- 
ureidoacetylhydrazin, N-Vjnyl-N'-(2-hydroxyethyl)succinamid, 2-Methyl-5-vinylpyridin, N-Vinyl-N'-(2-amino-2-methyI- 
propyl)succinamid, N-Vinylcarbazol, 2-Vinylpyridin, 4-Vinylpyridin, N-lsopropylmethacrylamid, N.N-Dimethylacrylamid, 
2-(2-Chlor-4 ( 6-dimethylphenyl)-5-acrylamidopyrazolin-3-on 1 2-(Diethylamino)ethylacrylat, 3,6-Dimethyl-3,6-diazohe- 

40 ptylacrylat, 2-(Dimethylamino)ethylacrylat, 2-(Dimethylamino)ethylmethacrylat 2-(Diethylamino) ethyl methacrylat, 3-[3- 
(Dimethylamino)propyI]acrylamid, Acrylamid. N-(3-Methyl-5-oxo-3-heptyl)acrylamid, N-(2-Methyl-4-oxo-2-pentyl)acryl- 
amid, N-Methyl-2-aminoethylmethaCTylathydrochlorid, Allylalkohol, N-ACTyloylmethioninmethyl ester, N-Methylolacryl- 
amid, N-(3- Oder -5-Hydroxymethyl-2-methyl-4-oxo-2-pentyl)acrylamid, Bistl-DimethylaminoethyQmethylmethacrylat, 
N-(lsobutoxymethyl)acrylamid, N-(lsobutoxymethyl)methacrylamid, N-(m- und p-Vinylbenzyl)-N,N<Jimethylamin, m- 

45 und p-Vinylbenzylalkohol, 2-Poly(ethy!enoxy)ethylacrylat, Ethylacrylamidoacetat, Methacryloyloxypolyglycerin, 2-ft- 
Butylamino)ethylmethacrylat, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]acrylamid, 3-[2-{Dimethylamino)e%0methacry!amid, 3- 
(Diethylamino)propylacrylat, 4-(Diethylamino)-1 -methylbutyiacrylat, 4-[N-(2-Acryloyloxyethyl)-N-ethylamino]-1 , 1 - 
dicyan-1 ,3-butadien, 1 , 1 -Dicyan-4-[N-{1 , 1 -dimethylethyl)-N-(2-methacryloyloxyethyl)amino]-1 ,3-butadien, 1 , 1 -Dicyano- 

4- ([N-(1-dimethylethyl)-N-(2-methaa^^^ N,N-Diethyl-5-(m-und g-vinyl- 
50 phenyl)-3-keto-pentanoylamid, t-Pentylacrylat, n-Pentylacrylat, 3-Pentylacrylat, n-Butylacrylat, Benzylacrylat, t-Butyl- 

methacrylat, 5-Methyl-1 ,3,6-heptatrien, 1,1-Dihydroperfluorbutylacrylat, Di-n-butyl-a-methylenglutarat, Benzylmeth- 
acrylat, 3-Oxo-n-butylacrylat, t-Butylacrylat, Cyclohexylacrylat, Cyclopentylacrylat, Cetylacrylat, Cyclohexylmethacry- 
lat, Cyclopentadien, Butadien, 2-Norbornylmethylacrylat, 2-(p-Toluensuffonyloxy)ethylacrylat, trans-1 ,2-Dichlorethyien, 
2-Norbornylmethylmethacrylat, Diethylmethacryloylmalonat, Dimethyl-a-methylenglutarat, Ethylmethacrylat, Ethylen, 
55 e-Chlorstyrol, Vinylthio(methylthio)methan, 1 -Vinylthio-4-methylthiobutan, Isobutylacrylat, Ethyl- N-acryloylglycin, Ethyl- 

5- (m- und e-vinylphenyl)-3-ketopentanoat, Methyl-5-(m- unde-vinylphenyl)-3-ketopentanoat, N-(3,6-Dithiaheptyl)acryl- 
amid, 2-Ethylhexylacrylat, Bis(CyclohexylmethyO-a-methylenglutarat. n-Hexylmethacrylat, 3-Ethyl-1 -methylbutylacry- 
lat, N-(3,6-Dithiaoctyl)-acrylat, 2-Ethylhexylmethacrylat, 2-lsobornylmethacrylat, 6-(rn- und fi-vinylphenyl)-2,4- 
hexandion, Diisobutyl-a-methyleng!utarat, Chloropren, Bis-(2-thiabutyl)methylacrylat, 0-Butylmethacrylat, Isobutylme- 
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thacryiat, 3-Oxo-n-butylmethacrylat, Isopropylmethacrylat l-Butyl-5-(m- und e-vinylphenyl)-3-ketopentanoat, Lau- 
rylacrylat, Laurylmethacrylat, Methylacrylat. Methyl -a-chloracrylat, Methylmethacrylat, Methylvinylketon, 3-Methyl-2- 
nitropropylacrylat, 2-(3-Nortricyc!ylmercapto)ethyImethacrylat t 1-Vinyfthio-3-methyfthiopropan, 5-Norbornen-2-yl- 
methylmethacrylat, N-fl.l-Dimethyl-S-methyfthiopropyOacrylamid, 2-Methyi-2-nitropropylmethacrylat, 5-(oder 6- 
JMethylmercapto^-norbornylmethylmethacrylat, 3,7-Dithio-1 -octen, 3-Methyl-2-norbornylmethylmethacrylat, 4-Methyl- 
2-propylpentylacrylat, n-Octylacrylat, n-Octadecylaaylat, n-Octadecylmethacrylat, 2-Ethoxyethylacrylat, 2-Ethoxye- 
thylmethacrylat, o-Octylmethacrylat, 2-Methoxyethylmethacrylat, 2-Methoxyethyiacrylat, 2-Methoxymethoxyethylacry- 
lat, 1,3,6-Octanen, Ethylacrylat, Propylacrylat, 2-Cyanethylacrylat. Dicyclopentenylacryiat, 2,2,2-Trifluorethylacrylat, 
Phenyiacrylat, Isopropylacrylat, n-Propylmethacrylat, N-(1 , 1 -Dimethyl-3-ethylthiopropyl)acrylarnid, N-(3-Thiabu- 
tyl)acrylamid, N-(3-Thiahepty1)acrylamid, 2,5-Dichlorsryrol, N-[2-(4-t-Butylphenylthio)ethy0acrylamid ( N-(2-Phe- 
nylthioethyl)acrylamid, N-[2-fe-Tolylthio)ethyQaaylamid, n-Hexyiacrylat, N-(1 ,1 -Dimethyl-2-methylthioethyl)acrylamid, 
2-Methacryloyloxyethyltosylat, N-p-ThiabirtyQmethaciylamid, Styrol, N-[2,2-Bis(ethylthio)ethyl]acrylamid, sec.- 
Butylacrylat, e-Bromosryrol, o-Chlorosryrol, Q-Fiuorosryrol m-Chlorostyrol, e-l-Butyistyro! ( m- und e-(2-Thiapropyl)sty- 
rol, 2-(Methylsuifinyl)ethylacrylat, 2-(EthylsuffinyI)ethylacrylat, Trichlorethylen, 2,2-Dimethylbutylacryiat, Neohexylacry- 
lat, 3-Thiapentrylacrylat, N-(3-Thiapentyl)methacrylamid, 3-Thiapentylmethacrylat, N-(3-Thiapentyl)acrylamid, N-t- 
Butylacrylamid, Vinylacetat, Vinylbromid, Butylvinylether, Vinylidenbromid, Vinylchlorid. Vinylethylthioacetat. Vinyliso- 
butyrat, Vinylchloracetat, Vinyl-2-ethylhexanoat, m- und g-Vinyltoluol, 1-Brom-1-ch!orethylen, Vinylneodecanoat, 3,4- 
Dichlorstyren, DimethyI-2-methyl-1,3-butadienylphosphat, Dimethyl- 1 -propen-2-yl-phoshiat, a-Methylstyrol, Methacry- 
loyloxyethyltrifluoracetat, N-Phenylmaleinimid, N-(e-Chforphenyl)maleinimid, Methylvinylether, 2-(Methoxyme- 
thoxy)ethylacrylat, Vinylbenzylacetat 

Beispiele fur polymere sSuregruppenhaHige Olbildner gemSB der Erfindung sind im folgenden angegeben (P-1 bis 
P-10). 
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Saurezahl 



•CH 2 — CH- 



I 

COOC 2 H 5 



•CH— CH- 



COOh 



63 



—"11 



CH, 



COOC 2 H 5 



•CH— C- 



40 



COOH 



38 



COOC 3 H 7 i 



COOC 6 H t3 

— '78 



COOH 



CH, 



30 



--CH—CH- 



I 

COOC 4 Hg 



COOC^ 



CH— CH- 



COOH 



CH, 



97 



-CH— CH- 



COOC 2 H 5 



-CH — C- 



COOH 



--CH— CH- 



COOC 4 H 9 



COO-CH, 



COOH 



64 
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10 



15 



20 



25 



30 



35 



P-7 



P-8 



P-9 



CH, 



I 

COOC 8 H 17 i 



I 

COOCH 3 



COOH 



--CH— CH 



CH,— CH- 



COOC 4 H 9 



CH,— CH- 



COOH 



COO-CH 2 — ^^~CI 



CH, 



-f-CH 2 — CH- 



COOC 4 H 9 



68 



-CH — C- 



COOH 



32 



Saurezahl 



65 



52 



155 



P-10: 2:l-Umset2ungsprodukt aus Pyromellithsaure und einem Polyesterdiol, 
bestehend aus Adipinsaure, 1,3-Butandiol und 1,4-Butandiol (n D (20°C) = 
1,472, T] (50°C) = 2000 bis 3000 mPa-s, ^ = 1,100 bis 1,1 15 g/ml) 



40 Weitere geeignete polymere sSuregruppenhaltige Verbindungen der Formel II sind Polyestercarbonsauren, die 
blockartig aufgebaut sind, wobei jeweils auf einen hydrophoben Polyesterblock ein hydrophiler Block mit zwei freien 
Carboxylgruppen folgt. Solche Polyestercarbonsauren sind beispielsweise beschrieben in DE-A-38 30 522. Geeignet 
sind beispielsweise die dort beschriebenen Polyestercarbonsauren 1-1 bis 1-13. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung entsprechen die Hydroxyphenyl-UV- Absorber der Formel III 
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10 



15 



20 



30 



35 




(in), 



worin bedeuten 

R 31 

R 32 R 35 und R 38 
R 33 , R 34 , R 36 und R 37 
25 s, t und u 



H, Alkyl, Aryloder Acyl; 

Halogen, Alkyl, Aryl, Alkaxy, Aryloxy, Acyloxy, Alkylthio, Arylthio Oder Acylamino; 
(gleich oderverschieden) H, -OH Oder einen Rest wie R 32 ; 
0, 1 Oder 2. 



Ein durch R 31 bis R 38 dargestellter oder darin enhaltener Alkylrest kann geradkettig, verzweigl oder cyclisch sein 
und 1 - 36, vorzugsweise 1 - 20 C-Atome enthalten. Ein durch R 31 bis R 38 dargestellter oder darin enthaltener Alkyl- 
oder Arylrest kann seinerseits substituiert sein; mogliche Substituenten sind die fur R 32 angegebenen Gruppen. Ein 
durch R 31 bis R 38 dargestellter oder darin enthaltener Acylrest kann abgeleitet sein von einer aliphatischen oder aro- 
matischen Carbon- oder SuifonsSure, einem Kbhlensaurehalbester, einer Carbamin- oder Sulfaminsaure, einer Phos- 
phor- oder Phosphonsaure. Mehrere Reste R 32 R 35 und R 38 konnen gleich oder verschieden sein; diese Reste stehen 
vorzugsweise fur Alkyl, Aryl, Acylamino, Acyloxy, Halogen und/oder Alkoxy. 

Beispiele fur erf indungsgemaR bevorzugte Verbindungen der Formel I sind die fblgenden 
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1 




fll 

X 


OH 










N 







(IV) 



R B = Rc = -CH— CH — CH 2 -0-C 8 H 17 -i 
OH 



R B = Rc= -CH 2 -CH-C 6 H 13 
OH 



R B QHg-s, Rc = -C 13 H 23 -i 



-CH-CH — CH-0-C 4 H 9 -s, 
OH 



CH, 



CH— CH— CHj-O-CH 



I 

OH 



C 3 H 7 



R Al R B (1:1) 

-CH2-CH2-O.CH2-CH2-O.C4H9, Rq = Rc = -CH 2 -C0 2 -C 8 H 17 
R B = Rc = -CH— CH— CHj-O-CH-CH— O-CH— CH 3 



OH 



C 2 H 5 
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R . -CH-CH-CH 2 -0-C 9 H 19 -i 
B OH 



CHj-CO-C^-i, R B = -CH 2 -CO 2 -C 13 H 20 -i, 

^ = -(^2-^2-0)4-^3, 

R B = - c io H 2r' 



- CH — CH — CH-O- C 4 H 9 -s 
OH 



CH, 
I 3 

-CH— CH— CH 2 -0-C— C 3 H 7 
OH 




OH 
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Erf indungsgemafi werden die niedermolekularen oder polymeren sSuregruppenhaltigen Oibildner ais Olbildner fur 
die Hydroxylphenyltriazin-UV-Absorber der Forme! I verwendet, d.h. sauregruppenhaltige Olbildner und der UV-Absor- 

20 ber der Formel I werden zweckmaBigerweise in Form eines gemeinsamen Emulgates in der GieBIOsung fur die betref- 
fende Schicht dispergiert. Die Einsatzmengen betragen fur alle Schichten zusammen 50 bis 1.500 mg/m 2 , 
vorzugsweise 200 bis 700 mg/m 2 for den UV-Absorber und 50 bis 1.500 mg/m 2 , vorzugsweise 100 bis 500 mg/m 2 fur 
den sauregruppenhaltigen Olbildner. Die Kombination aus Hydroxylphenyltriazin-UV-Absorber der Formel I und saure- 
gruppenhaftigen Olbildner wird bevorzugt oberhalb oder in der von Schichttrager am weitesten entfernten lichtempf ind- 

25 lichen Silberhalogenidemulsionsschicht verwendet 

Das erfindungsgemaBe Aufzeichnungsmateria! weist deutlich verbesserte Absorptionseigenschaften im Bereich 
des UV-Lichts auf. Die mit Hilfe der erfindungsgemaSen Olbildner dispergierten Hydroxylphenyltriazin-UV-Absorber 
weisen eine deutlich hOhere Absorption auf, im Vergleich zu der Dispergierung mit herkommlichen Olbildnern. Damit 
gibt sich die Moglichkeit bei gleicher Wirkung geringere Mengen einzusetzen und hierdurch die Schichtdicke zu redu- 

30 zieren. 

Beispiele fur farbfotografische Materialien sind Farbnegativfilme, Farbumkehrf ilme, Farbpositivfilme, farbfotografi- 
sches Papier, farbumkehrfotografisches Papier, farbempfindliche Materialien fur das Farbdiffusionstransfer-Verfahren 
oder das Silberfarbbleich-Verfahren. 

Die fotografischen Materialien bestehen aus einem Trager, auf den wenigstens eine lichtempf indliche Silberhalo- 
35 genidemulsionsschicht aufgebracht ist. Als Trager eignen sich insbesondere dunne Rime und Folien. Eine Ubersicht 
Qber Tragermaterialien und auf deren Vorder- und Ruckseite aufgetragene Hilfsschichten ist in Research Disclosure 
37254, Teil 1 (1 995), S. 285 dargestellt. 

Die farbfotografischen Materialien enthalten ublicherweise mindestens je eine rotempfindliche, grunempfindliche 
und Hauempfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht sowie gegebenenfalls Zwischenschichten und Schutzschich- 
40 ten. 

Je nach Art des fotografischen Materials konnen diese Schichten unterschiedlich angeordnet sein. Dies sei fur die 
wichtigsten Produkte dargestellt: 

Farbfotografische Filme wie Colornegativf ilme und Colorumkehrfilme weisen in der nachfolgend angegebenen Rei- 
henfolge auf dem Trager 2 oder 3 rotempfindliche, blaugrunkuppelnde Silberhalogenidemulsionsschichten, 2 oder 3 
45 grunempfindliche, purpurkuppelnde Silberhalogenidemulsionsschichten und 2 oder 3 blauempf indliche, gelbkuppelnde 
Silbertialogenidemulsionsschichten auf. Die Schichten gleicher spektraler Empfindlichkeit unterscheiden sich in ihrer 
fotografischen Empfindlichkeit, wobei die weniger empfindlichen Teilschichten in der Regel naher zum Trager angeord- 
net sind als die hflher empfindlichen Teilschichten. 

Zwischen den grunempfindlichen und blauempfindlichen Schichten ist ublicherweise eine Gelbfilterschicht ange- 
50 bracht, die blaues Licht daran hindert, in die darunter liegenden Schichten zu gelangen. 

Farbfotograf isches Papier, das in der Regel wesentlich weniger lichtempf indiich ist ais ein farbfotograf ischer Film, 
weist in der nachfolgend angegebenen Reihenfolge auf dem Trager ublicherweise je eine blauempfindliche, gelbkup- 
pelnde Silberhalogenidemulsionsschicht, eine grunempfindliche, purpurkuppelnde Silberhalogenidemulsionsschicht 
und eine rotempfindliche, blaugrunkuppelnde Silberhalogenidemulsionsschicht auf; die Gelbfilterschicht kann entfallen. 
55 Abweichungen von Zahl und Anordnung der lichtempfindlichen Schichten kOnnen zur Erzielung bestimmter Ergeb- 
nisse vorgenommen werden. Zum Beispiel kdnnen alle hochempfindlichen Schichten zu einem Schichtpaket und alle 
niedrigempfindiichen Schichten zu einem anderen Schichtpaket in einem fotografischen Film zusammengefaBt sein, 
urn die Empfindlichkeit zu steigern (DE 25 30 645). 

Die Moglichkeiten der unterschiedlichen Schichtanordnungen und ihre Auswirkungen auf die fotografischen Eigen- 
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schaften werden in J. Int. Rec. Mats., 1994, Vol. 22, Seiten 183 - 193 beschrieben. 

Wesentliche Bestandteile der fbtografischen Emulsionsschichten sind Bindemittel, SilberhalogenidkOrnchen und 
Farbkuppler. 

Angaben uber geeignete Bindemittel finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 2 (1995), S. 286. 
s Angaben uber geeignete Silberhalogenidemulsionen, ihre Herstellung, Reifung, Stabilisierung und spektrale Sen- 
sibilisierung einschlieBlich geeigneter Spektralsensibilisatoren finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 3 (1995), 
S. 286 und in Research Disclosure 37038, Teil XV (1 995), S. 89. 

Fotografische Materialien mit Kameraempfindlichkeit enthalten ublicherweise Silberbromidiodidemulsionen, die 
gegebenenfalls auch geringe Anteile Silberchlorid enthalten konnen. Fotografische Kopiermaterialien enthalten entwe- 
10 der Silberchloridbromidemulsionen mit bis 80 mol-% AgBr oder Silberchloridbromidemulsionen mit Ober 95 mol-% 
AgCI. 

Angaben zu den Farbkupplern finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 4 (1995), S. 288 und in Research 
Disclosure 37038, Teil II (1995), S. 80 Die maximale Absorption der aus den Kupplern und dem Farbentwickleroxidati- 
onsprodukt gebildeten Farbstoffe liegt vorzugsweise in den folgenden Bereichen: Gelbkuppler 430 bis 460 nm, Purpur- 
75 kuppler 540 bis 560 nm, Blaugrunkuppler 630 bis 700 nm. 

In farbfotografischen Filmen werden zur Verbesserung von Empf indlichkeit, KOrnigkeit, Schdrfe und Farbtrennung 
haufig Verbindungen eingesetzt, die bei der Reaktion mit dem EntwicWeroxidationsprodukl Verbindungen freisetzen, 
die fotografisch wirksam sind, z.B. DIR-Kuppler, die einen Entwicklungsinhibitor abspalten. 

Angaben zu solchen Verbindungen, insbesondere Kupplern, finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 5 
20. (1995), S. 290 und in Research Disclosure 37038, Teil XIV (1995), S. 86. 

Die meist hydrophoben Farbkuppler, aber auch andere hydrophobe Bestandteile der Schichten. werden ublicher- 
weise in hochsiedenden organischen Losungsmitteln gelost Oder dispergiert. Diese Losungen oder Dispersionen wer- 
den dann in einer wSBrigen BindemitteII6sung (ublicherweise Gelatinel6sung) emulgiert und liegen nach dem Trocknen 
der Schichten als feine Tropfchen (0,05 bis 0,8 \itr) Durchmesser) in den Schichten vor. 
25 Geeignete hochsiedende organische Losungsmittel, Methoden zur Einbringung in die Schichten eines fotografi- 
schen Materials und weitere Methoden, chemische Verbindungen in fotografische Schichten einzubringen, finden sich 
in Research Disclosure 37254, Teil 6 (1995), S. 292. 

Die in der Regel zwischen Schichten unterschiedlicher Spektralempfindlichkeit angeordneten nicht lichtempf indli- 
chen Zwischenschichten kflnnen Mittel enthalten, die eine unerwunschte Diffusion von Entwickleroxidationsprodukten 
30 aus einer lichtempfindlichen in eine andere lichtempfindliche Schicht mit unterschiedlicher spektraler Sensibilisierung 
verhindern. 

Geeignete Verbindungen (WeiBkuppler, Scavenger oder EOP-FSnger) finden sich in Research Disclosure 37254, 
Teil 7 (1995), S. 292 und in Research Disclosure 37038, Teil III (1995), S. 84. 

Das fotografische Material kann weiterhin UV-Licht absorbierende Verbindungen, WeiBtoner, Abstandshalter, Fil- 
35 terfarbstoffe, Formalinfanger, Lichtschutzmittel, Antioxidantien, D M j n -Farbstoffe, Zusatze zur Verbesserung der Farb- 
stoff-, Kuppler- und WeiBenstabilitat sowie zur Verringerung des Farbschleiers, Weichmacher (Latices), Biocide und 
anderes enthalten. 

Geeignete Verbindungen finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 8 (1995), S. 292 und in Research Disclo- 
sure 37038, Teile IV, V, VI, VII, X, XI und XIII (1995), S. 84 ff. 
40 Die Schichten farbfotografischer Materialien werden ublicherweise gehartet, d.h., das verwendete Bindemittel, vor- 
zugsweise Gelatine, wird durch geeignete chemische Verfahren vernetzt. 

Geeignete Hartersubstanzen finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 9 (1995), S. 294 und in Research 
Disclosure 37038, Teil XII (1995), Seite 86. 

Nach bildmaBiger Belichtung werden farbfotografische Materialien ihrem Charakter entsprechend nach unter- 
45 schiedlichen Verfahren verarbeitet Einzelheiten zu den Verfahrensweisen und dafOr benfitigte Chemikalien sind in 
Research Disclosure 37254, Teil 10 (1995), S. 294 sowie in Research Disclosure 37038, Teile XVI bis XXIII (1995), S. 
95 ff. zusammen mit exemplarischen Materialien verSffentlicht. 

Beisplele 

50 

Beispiel 1 

Probe 1 

55 Auf einem Schichttrager aus transparentem Polyester werden die folgenden Schichten in der angegebenen Rei- 
henfolge aufgebracht. Die Mengenangaben beziehen sich auf 1m 2 . 

1 . Schicht (Substratschicht) 
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0,10 g Gelatine 

2. Schicht (UV-Schicht) 

s 1,00 g Gelatine 

0,44 g UV-Absorber 1-1 
0,44 g Dibutylphthalat (DBP) 

3. Schicht (Schutzschicht) 

10 

0,50 g Gelatine 

0,09 g Hartungsmittel XH-1 



15 



20 




SO, 



AnschlieBend wird das langwelligste Absorptionsmaximum (>™ ax ) und die Extinktion bei X max (E(A, max )) bestimmt 
(Tabellel). 

25 

Proben2bis13 

Die Proben 2 bis 13 werden hergestellt wie Probe 1 mil dem Unterschied, da(3 in der 3. Schicht der UV-Absorber 
und der Olbildner (DBP) gegen die in Tabelle 1 angegebenen Verbindungen ausgetauscht werden. 

30 



35 



40 



50 



55 
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Tabelle l (V = Vergleich, E = erfindungsgemaB) 



0 


Probe 


UV-Absorber 


Olbildner 








1 (V) 


1-1 


DBP 


355 


1,96 


10 


2(E) 


1-1 


11-17 


356 


2,41 




3 (V) 


1-1 


COF-1 


355 


1,94 




4(E) 


i-i 


P-6 


355 


2,39 


IS 


5(V) 


1-4 


COF-2 


356 


2,03 




6(E) 


1-4 


COF-3/II-1 (1:1) 


356 


2,61 




7 AA 
/ (V) 


T A 


tUr-I 


Jjo 


i no 

1,98 


20 


8(E) 


1-4 


P-10 


357 


2,47 




9(V) 


1-7 


COF-3 


352 


1,72 




10(E) 


1-7 


COF-3/D-2 (3:2) 


352 


2,14 


25 


11(E) 


1-7 


COF-3/II-18 (1:1) 


353 


2,20 




12 (V) 


1-8 


COF-4 


353 


1,69 




13(E) 


1-8 


P-5 


353 


2,07 



30 



COF-1 Polyester aus Adipinsaure, 1,3-Butandiol und 1,4-Butandiol 



COF-2 



COF-3 




COF-4 Poly-tert.-butylacrylamid 



so Wie Tabelle 1 zeigt, wird die Absorption der erfindungsgemaGen UV-Absorber durch die erfindungsgemaGen 
Olbildner gegenuberden konventionellen Olbildnern COF-1 bis COF-4 urn uber 20 %verbessert. 

Beispiel 2 

55 Die Proben 1 bis 1 3 werden mit dem Licht einer fur Tageslicht normierten Xenonlampe mit 40 x 1 0 6 lux-h bestrahlt. 
Bei alien Proben liegt der Riickgang von E(k max ) zwischen 2 und 4 %, d.h. die erfindungsgemaGen Olbildner fuhren 
nicht zu einer Verschlechterung der Lichtstabilitat. 
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Beispiel 3 



Ein mehrschichtiges farbfbtografisches Aufzeichnungsmaterial wurde hergestellt (Schichtaufbau A), indem auf 
einen Schichttrager aus beidseitig mit Polyethylen beschichtetem Papier die folgenden Schichten in der angegebenen 
s Reihenfblge aufgebracht wurden. Alle Mengenangaben beziehen sich auf 1 m 2 , die Silbermenge ist ais AgN0 3 ange- 
geben: 

Schicht 1 (Substratschicht) 



10 0,10 g Gelatine 

Schicht 2 (biauempfindliche Schicht): 

blauempfindliche Silberhalogenidemulsion (99,5 mol-% Chlorid. 0,5 mol-% Bromid, mittlerer Korndurch- 
messer 0,9 urn) aus 0,50 g AgN0 3 , mit 

15 

1,25 g Gelatine 
0,42gGelbkupplerXY-1 
0,18gGelbkupplerXY-2 
0,50 g Trikresylphosphat (TKP) 
20 0,10gStabilisatorXST-1 

0,70 mg Blausensibilisator XBS-1 
0,30 mg Stabilisator XST-2 



Schicht 3 (Zwischenschicht) 

25 

1,10 g Gelatine 
0,06 g Oxformfanger XSC-1 
0,06 g Oxformfanger XSC-2 
0,12 g TKP 

30 

Schicht 4 (grunempf indliche Schicht) 

grunempfindliche Silberhalogenidemulsion (99,5 mol-% Chlorid, 0,5 mol-% Bromid, mittlerer Korndurch- 
messer 0,47 urn) aus 0,40 g AgN0 3 , mit 

35 0,77 g Gelatine 

0,41 g Magentakuppler XM-1 

0,06 g Stabilisator XST-3 

0,12 g Oxformfanger XSC-2 

0,34gDibutylphthalat(DBP) 
40 0,70 mg Grunsensibilisator XGS-1 

0,50 mg Stabilisator XST-4 



Schicht 5 (UV-Schutzschicht) 



45 0,95 g Gelatine 

0,30 gUV-Absorber 1-11 
0,03 g Oxformfanger XSC-1 
0,03 g Oxformfanger XSC-2 
0,30 g TKP 

50 

Schicht 6 (rotempfindliche Schicht) 

rotempfindliche Silberhalogenidemulsion (99,5 mol-% Chlorid, 0,5 mol-% Bromid, mittlerer Korndurch- 
messer 0,5 jim) aus 0,30 g AgN0 3l mit 



ss 1,0 g Gelatine 

0,46 g Cyankuppler XC-1 
0,46 g TKP 

0,03 mg Rotsensibilisator XRS-3 
0,60 mg Stabilisator XST-5 
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Schicht 7 (UV-Schutzschicht) 

0,30 g Gelatine 
OJOgUV-Absorber 1-11 
5 0,10 gTKP 

Schicht 8 (Schutzschicht) 

0,90 g Gelatine 
10 0,05 g Wei Gtoner XWT-1 

0,07gBeize (PVP) 
1,20 mg SiliconOI 

2,50 mg Abstandshalter (Polymethylmethacrylat, mittlere TeilchengrflGe 0,8 nm) 
0,30 g Hartungsmittel XH-1 

15 

Schichtaufbauten B bis J 

Die Schichtaufbauten B bis J werden hergestellt wie Schichtaufbau A mit dem Unterschied, daG der UV-Absorber 
und der Olbildner (TKP) in den Schichten 5 und 7 durch die in Tabelle 2 angegebenen ersetzt wurde. Bei den Schicht- 
20 aufbauten E bis J wurden auSerdem in der Schicht 2 die Gelbkuppler XY-1 und XY-2 sowie der Stabilisator XST-1 men- 
gengieich durch XY-3 bzw. XST-6 sowie in der Schicht 4 der Magentakuppler XM-1 durch 0,20 g XM-2, der 
Oxformf anger XSC-2 durch 0,20 g Stabilisator XST-7 und der Stabilisator XST-3 durch 0,10 g XST-8 ausgetauscht, wie 
aus Tabelle 2 ersichtlich. 

In Beispiel 3 verwendete Verbindungen: 



30 
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10 



CI 

t-C 4 H 9 — CO-CH-CO-NH-T % 
XY-2 ,N X 

°c co NH . C0 



S0 2C 12 H 25 



75 



20 



OCH 3 

t-C 4 H 9 — COCHCO-NH-r 7 
XY-3 ^ X=( 



OC CO 



NHCOC 17 H 35 



CI 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



XM-1 





C 4 H 9 -t C 12 H ; 



N O 



f 25 




CI 



t-C,H 9V CI 

H 



XM-2 




N NH 

(CH 2 ) 3 
S0 2 C 12 H 25 



XC-l 



2H5 A r j 



C 4 H 9 -( 



55 
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XST-3 OH 



XST-4 



XST-5 



XST-6 



XST-7 



XST-8 
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XSC-1 OH 



XSC-2 




XWT-1 




Das farbfotografische Aufzeichnungsmaterial wird durch einen Stufenkeil belichtet. Dabei werden zusatzliche Filter 
in den Strahlengang der Belichtungseinheit gebracht, so daB der Keil bei einer optischen Dichte von D = 0,6 neutral 
erscheint. Das belichtete Material wird nach folgendem Schema veraifoeitet: 



Schritt 


Zeit 


Tenperatur 


Entwickeln 


45 s 


35° C 


Bleichfixieren 


45 s 


35° C 


Wassern 


90s 


33° C 
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FaitentwicMerlOsunq (CD) 



Tetraethylenglykol 


20,0 g 


N p N- Diethylhydroxylamin 


4,0 g 


(N-Ethyl-N-(2-methansu!fonamido)-ethyl)-4-amino-3-methyibenzoIsulfat 


5,0 g 


Kaliumsulfit 


0,2 g 


Kaliumcarbonat 


30,0 g 


Polymaleinsaureanhydrid 


2,5 g 


Hydroxyethandiphosphonsaure 


0,2 g 


WeiRtOner (4,4'-Diaminostilbentyp) 


2,0 g 


Kaliumbromid 


0,02 g 


auffullen mit Wasser auf 1000 ml, pH-Wert mit KOH Oder H 2 S0 4 einstellen auf pH 
= 10,2. 



Bleichfixierlflsuno (BX) 



Ammoniumthiosulfat 


75,0 g 


Natriumhydrogensulfit 


13,5 g 


EthylendiamintetraessigsSure (Eisen-Ammonium-Salz) 


45,0 g 


auffullen mit Wasser auf 1 .000 ml, pH-Wert mit Ammonlak (25 %) 


oder Essigsaure auf pH 6,0 einstellen. 





AnschlieBend werden die Proben mit dem Licht einer fur Tageslicht normierten Xenonlampe mit 20 x 10 6 lux-h 
bestrahlt und anschlieBend der prozentuale Ruckgang bestimmt (Tabelle2). 



26 



EP 0 762 197 A1 



Tabelle 2 



(V = Vergleich, E = erf indungsgemaG) 




I JV-Ahcnrhor 


Valium lei 


%-Dichteruck- 
gang bei der 
Anfangsdichte 
D = 1,0 








go 


PP 


hit 

og 


A AA 


1- 1 1 


TKr 


43 


54 


46 


B(V) 


1-16 


COF-4 


44 


53 


46 


C(E) 


1-11 


TKP/ll-10 M'11 


39 


47 


41 


D(E) 


1-16 


P-9 


39 


46 


42 


E(V) 


I-3 


DBP 


35 


53 


43 


F(V) 


I-4 


COF-1 


34 


53 


42 


G(E) 


I-3 


11-16 


30 


43 


36 


H(E) 


I-3 


P-10 


32 


44 


38 


l(E) 


I-4 


COF-5/M-1 (1:1) 


31 


45 


38 


J(E) 


1-4 


P-1 


32 


45 


39 



Wie aus Tabelle 2 ersichtlich, wenden die DichterOckgange der Bildfarostoffe bei der Bestrahlung durch die Verwen- 
dung der erfindungsgemaBen Oibildner merWich reduziert 

30 

Patentanspruche 

1. Farbfotografisches Aufzeichnungsmaterial mit einem Schichttrager und darauf angeordnet mindestens einer rot- 
empfindlichen SilberhaJogenidemulsionsschicht, mindestens einer grunempfindlichen Silberhalogenidemulsions- 
35 schicht, mindestens einer blauempfindlichen Silberhalogenidemulsionsschicht und gegebenenfalls weiteren nicht- 
lichtempfindlichen Schichten, das in mindestens einer seiner Schichten einen UV-Absorber enthalt dadurch 
gekennzeichnet, daB es in mindestens einer seiner lichtempfindlichen Oder nicht-lichtempfindlichen Schichten eine 
Kombination aus mindestens einem UV-Absorber der folgenden allgemeinen Formel I und mindestens einem nie- 
dermolekularen oder polymeren sauregruppenhaltigen Oibildner enthalt: 

40 



45 



50 




worin bedeuten 

55 

R 1 und R 3 H, Halogen, Hydroxy, Mercapto. Alkyl, Aryl, Alkoxy, Aryloxy, Acyloxy, Alkylthio, Arylthio. -NR 5 -R 6 , 
Alkoxycarbonyl, Carbamoyl oder Sulfamoyl; 

R 2 H, Hydroxy, Halogen oder Alkyl; 
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R 4 Alkyl. Alkoxy, Alkylthio, Aryloxy, Aryllhio Oder einen Rest der Formel 

R 2 

v=> Sr\ 



R 5 H, Alkyl Oder Aryl; 

R 6 H, Alkyl, Aryl, Acyl, Alkoxycarbonyl, Carbamoyl, Sulfamoyl oder Sulfonyl; 

m, n und o (gleich oder verschieden) 1,2,3 oder 4, 

und worin mehrere Reste R 1 , R 2 und R 3 gleich oder verschieden sind. 

2. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der niederrnolekulare oder polymere 
Olbildner der Formel II entspricht: 

T-[R 21 -(Q 1 )p] q -X 21 -OH (II) 

worin bedeuten: 
X 21 

O O 0 o 

II II II II 

— C — • — S — • — S — oder — p — 



O 



(qV* 22 



T H oder ein Segment eines Polymergerustes; 

Q 1 undQ 2 -O-oder-NR 22 -; 

R 21 Alkylen oder Arylen; 

R 22 K Alkyl oder Aryl; 

p, q und r (gleich oder verschieden) 0 oder 1 . 

3. Aufzeichnungsmaterial nach einem der Anspruche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, da3 der UV-Absorber der 
Formel III entspricht: 
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worin bedeuten: 

R 31 H, Alkyl, Aryl Oder Acyl; 

R 32 R 35 und R 38 Halogen, Alkyl, Aryl, Alkoxy, Aryloxy, Acyloxy, Alkylthio, Arylthio Oder Acyl- 

amino; 

R 33 , R 34 , R 36 und R 37 (gleich oder verschieden) H, -OH oder einen Rest wie R 32 ; 

s, t und u (gleich oder verschieden) 0, 1 oder 2. 

4. Aufzeichnungsmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daG der UV-Absorber der For- 
mel I und der sSuregruppenhaftige Olbildner der Formel II in dem Aufzeichnungsmaterial in einer Gesamtmenge 
von jeweils 50 - 1.500 mg/m 2 enthalten sind. 

5. Aufzeichnungsmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daG die Kombination aus UV- 
Absorber der Formel I und sSuregruppenhaltigem Olbildner der Formel II mindestens in der vom SchichttrSger am 
weitesten entfernten lichtempfindlichen Silberhalogenidemulsionsschicht oder in einer vom SchichttrSger noch 
weiter entfernten nicht-lichtempf indlichen Schicht enthalten ist. 
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